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(54) ВЫСОКОАКТИВНАЯ ПРОЧНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА 
СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА (БАТАРЕИ) 
Формула изобретения 

Паста положительного электрода свинцового аккумулятора (батареи), содержащая 
окислы свинца, сульфат свинца, металлический свинец, диоксид кремния, отличающаяся 
тем, что в качестве диоксида кремния, взят аэросил А-300 ГОСТ 14922, как 
порообразователь, в качестве связующего - полимерные волокна при следующем 
соотношении компонентов, мас%: 

Окислы свинца 74-86 

Сульфат свинца 10-20 

Свинец металлический 2,6-7,5 

Аэросил А-300 ГОСТ 14922 0,1-0,3 

Волокна полимерные 0,2-0,3 
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